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La presente invention se rapporte a une composition cosmetique de maquillage ou de 
soin de la peau, y compris du cuir chevelu, aussi bien du visage que du corps humain. 
des levres ou des phaneres des etres liumains, comme les clieveux, les cils, les sourcils 
ou les ongles, comprenant un milieu cosmetiquement acceptable contenant un polyester 
5 particulier. 

Cette composition contient au moins un polyester resultant de I'esterification d'au moins 
un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) par un acide monocarboxylique 
aliphatique et par un acide dicarboxylique aliphatique, 

10 

Cette composition possede des proprietes cosmetiques remarquables et confere en 
particulier au maquillage ou au soin des proprietes de brillance, de glissant a I'application, 
de confort, de tenue de la couleur dans le temps et apres epreuves, de tenue de la 
brillance dans le temps, de non-migration, de nettete des contours et/ou d'intensite de la 
15 couleur. 

La composition de Tinventioh peut eh particulier constituer un produit de maquillage du 
corps, des levres ou des phaneres d'etres humains ayant en particulier des proprietes de 
soin et/ou de traitement non th6rapeutique. Elle constitue notamment un rouge a levres 
20 OU un brillant a levres, un fard a joues ou a paupieres, un produit pour tatouage, un 
mascara, un eye-liner, un vemis a ongles, un produit de bronzage artificiel de la peau, un 
produit de coloration ou de soin des cheveux. :x 

De fagon surprenante, les inventeurs ont trouve qu'il etait possible d'obtenir une 
26 composition contenant un polyester resultant de Testerification d'au moins un triglyceride 
d*acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) par un acide monocarboxylique aliphatique et par 
un acide dicarboxylique aliphatique, qui est brillante, confortable et qui ne migre pas. Eri 
outre, I'intensite de la couleur de la composition est bien meilleure que celle des 
compositions de Tart anterieur. 
30 ^ 

Cette composition pr6sente en outre une bonne dispersion des pigments et/ou xies 
charges presents dans la composition, elle n'exsude pas lorsqu'elle est sous fcrfme de 
stick, elle presente de bonnes proprietes d'etalement et de glissant et confere, en outre, 
au film depose des contours nets, des propri6t6s de bonne tenue de la brillance et de la 
35 couleur dans le temps (non virage de couleur pendant au moins 3 heures, disparition du 
maquillage de fagon homogene). Elle est, en outre, stable notamment plusieurs mois a 
temperature ambiante (25''C pendant plus d'un an), mais aussi ^ la chaleur (47*'C 
pendant 2 mois) et aux ultraviolets, sans degradation de Todeur au cours du temps. 

40 De fagon plus precise, invention a pour objet une composition contenant a) un polyester 
resultant de Testerification, d'au moins un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) 
hydroxyle(s), par un acide monocarboxylique aliphatique et par un acide dicarboxylique 
aliphatique, et b) au moins un compos§ pateux. 

45 Polyester de triglyceride d'acide(s) aliphatique(s) hydroxyle(s) 

La composition comprend au moins un polyester resultant de resterification d'au moins un 
triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) par un acide monocarboxylique 
aliphatique et par un acide dicarboxylique aliphatique, Sventuellement insatur6. 

50 

Par acide carboxylique hydroxyle, on entend un acide hydroxy-carboxylique aliphatique. 
Par triglyceride d'acide(s) carboxylique{s) hydroxyle(s), on entend un glycerol substitu6 
par trois restes d'acides carboxyliques hydroxyles, lesquelles peuvent etre identiques ou 
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differents. Par exemple, un triglyceride obtenu par reaction d'un Equivalent de glycerol et 
trois equivalents d*un aclde carboxylique hydroxyle sera denomme "triglyceride d'acide 
carboxylique hydroxyle". Un triglyceride obtenu par reaction d'un equivalent de glycerol 
avec trois equivalents d'un melange d'au moins deux acides carboxyliques hydroxyles 
5 differents sera denomme "triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s)". 

Le polyester selon I'invention est de preference liquide a temperature ambiante (comprise 
generaiement entre 20 et 25*C) et pression atmosph6rique (760 mm de Hg). 

10 De preference, le polyester selon I'invention presente une viscosite a 25''C superieure a 
500 cP (50 Pa.s), de preference allant de 900 a 10 000 cP (90 a 1 000 Pa.s) et mieux de 
950 a 5 000 cP (95 a 500 Pa.s), mesuree en particulier avec un viscosimetre type 
Brookfield RV ou un viscosimetre Brookfleld "DV-II+" de type LV equipe d'une aiguille n^l 
tournant entre 0,5 et 10 tr/min. La mesure de la viscosite est prise lorsque la valeur de la 

15 mesure est stabilisee, en general au bout de 10 minutes. 

De preference, le polyester selon I'invention a un indice de refraction superieur ou egal a 
1,47 et notamment allant de 1,47 d 1,55 (I'lndice de refraction etant defini pour la rale D 
du sodium). 
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Selon un mode de mise en oeuvre, le polyester est avantageusement obtenu par deux 
reactions d'esterification d'un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyl6(s) : une 
esterification par un acide monocarboxylique aliphattque et une esterification par un acide 
dicarboxylique aliphatique. 



Dans ce mode de mise en oeuvre, le polyester est avantageusement obtenu par 

a) rest6rificatlon par un acide monocarboxylique aliphatique d'une partie des fonctions 
hydroxyles d'un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s), et par 

b) Testerification par un acide dicarboxylique aliphatique des fonctions hydroxyles 
30 restantes dudit triglyceride d*acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) esterifie par ledit acide 

monocarboxylique aliphatique. 

Uesterification par un aclde monocarboxylique est de preference conduite avant 
I'esterification par un acide dicarboxylique aliphatique. 

35 Le ou les acides carboxyliques hydroxyles (precurseur(s) du triglyceride d'acide(s) 
carboxylique(s) hydroxyl6(s)) sont de preference cholsis parmi les acides cart^oxyiiques 
aliphatiques hydroxyles comprenant de 6 a 40 atomes de carbone, de preference de 10 
a 34 atomes de carbone et mieux de 12 a 28 atomes de cartDone, de preference de 16 a 
20 atomes de carbone, de pr6f6rence de 18 atomes de carbone. 



Le ou les acides carboxyliques hydroxyles sont de preference choisis parmi les acides 
gras satur^s ou insatures. 



Le ou les acides carboxyliques hydroxyles peuvent etre choisis parmi : 
45 i) les acides monocarboxyliques aliphatiques mono hydroxyl6s Hn6aires satur^s de 
formule : 

( 1 ) CH3-(CH2)x-CH-(CH2)y-COOH avec 3 < x + y < 37 
OH 

50 ou(2) HO-CH2-(CH2)x-COOH avec4<x<38; 

ii) les acides monocarboxyliques aliphatiques mono hydroxyl6s ramifies satures de 
formule : 



1 er depot 



15 



20 



3 

(3) CH3-CH -{CH2)x-CH-(CH2)yCOOH avec 1 :S x + y < 35 

I I - ■ 

CH3 OH 
Ou (3") I'acide 2-6thyl 3-hydroxy caprylique de formule : 

5 

CH3-(CH2)4-CH-CH-COOH ; 
OH CH2CH3 

10 iii) les acides monocarboxyllques aliphatiques mono hydroxyles insatures de formule : 

(4) CH3-(CH2)x-CH-(CH2)y-CH = CH-(CH2)z-COOH avec 1<x + y + z<35 

OH 

ou (5) CH3-{CH2)x-CH = CH-(CH2)y-CH-(CH2)2-COOH avec 1 < x + y + z < 35 

OH 

ou (6) HOCH2-(CH2)x-CH = CH-(CH2)y-COOH avec 2 < x + y < 36 ; 

iv) les acides monocarboxyliques aliphatiques poly hydroxyles satures de formule : 

(7) CH3-'(CH2)x-CH-{CH2)y-CH-(CH2)z-COOH avec 2<x + y + z<36; 

OH OH ' 

et les acides monocarboxyliques aliphatiques poly hydroxyles insatures correspondSnts, 

v) les polyacides aliphatiques mono hydroxyles satures de formule : 

(8) HOOC-(CH2)x-CH-'(CH2)y-OOOH avec 3 ^ x + y < 37 ; 

OH 

et les polyacides aliphatiques mono hydroxyles insatures correspondants. 

vi) les polyacides aliphatiques poly hydroxyles satures ou insatur6s; 

. < *» 

30 et leurs melanges. 

>i. 

De fagon preferentielle, le ou les acides carboxyliques hydroxyles sont choisis parmi : . 

- Tacide 12-hydroxy stearique ; I'acide a-hydroxy bctadecanoTque ; I'acide hydroxy 14- 
eicosenoYque 

35 - Tacide leucinique ou Tacide 2-6thyl 3-hydroxy caprylique ; 

- Tacide ricinoleYque ; 

- Tacide 3-hydroxy 4-hexanoique ou Tacide oxynervonique ; 

- I'acide 16-hydroxy 6-hexadec§noTque ; 

- I'acide 9, 10-dihydroxy octadecanoTque, Tacide 9, 12-dihydroxy octadecanoYque, I'acide 
40 aleuritique. Tacide 9, 10, 12-trihydroxy octadecanoYque, I'acide hexahydroxy octa- 
decanoYque ou Tacide octahydroxy octad6canoYque ; 

et leurs melanges. 

Le ou les acides carboxyliques hydroxyles sont de preference choisis parmi les acides 
45 gras insatures comprenant 16 a 20 atomes de carbone, de preference 18 atbmes de 
carbone. 
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Le triglyceride est de preference le triglyceride de I'acide ricinoleYque. Ce triglyceride se 
trouve en grande quantite ^ I'etat naturel dans I'huile de ricln. 

Le triglyc6ride d'acide(s) carbpxylique(s) hydroxyle(s) est avantageusement choisi parmi 
les triglycerides d'acides hydroxyles tels que lesdits acides hydroxyles comprennent de 6 
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a 40 atomes de carbone. de preference de 10 a 34 atomes de carbone et mieux de 12 a 
28 atomes de carbone, de preference de 16 a 20 atomes de carbone, de preference 18 
atomes de carbone. 

5 L'acide monocarboxylique aliphatique peut etre un acide gras aliphatique sature ou 
insature, comme l'acide isostearique. 

Uacide dicarboxylique aliphatique comprend de preference de 3 a 10 atomes de 
carbones, de preference de 3 a 6 atomes de carbone, de preference de 3 a 5 atomes de 
10 carbone. Selon un mode de mise en oeuvre, Tacide dicarboxylique aliphatique 
correspond a la fomiule HOOC-(CH2)n-COOH telle que n=1 a 4. 



15 



L'acide dicarboxylique aliphatique est de preference l'acide succinique, corresppndant a 
la formule precedente dans laqueile n = 2. 

Selon un mode de mise en oeuvre pr6f6re, le polyester repond a la formule 
T20-(OC-D-CO-0-Ti-0)x-OC-D-CO-OT2 (I) 

20 dans laqueile 

T2-OH represente un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s), ledit triglyceride 
ayant ete esterifie par deux molecules d'un acide monocarboxylique aliphatique, et ledit 
triglyceride comprenant une seule fonction hydroxyle libre ; 

25 OH-T1-OH represente un triglyceride d'acide(s) carboxylique{s) hydroxyle(s), ledit 
triglyceride ayant ete esterifie par une molecule d'acide monocarboxylique aliphatique, et 
ledit triglyceride comprenant deux fonctions hydroxyles libres ; 
HOOC-D-COOH represente ledit acide dicarboxylique et ' 
X est compris entre 1 et 50, de preference entre 1 et 10, de pr6f6rence encore entre 2 et 

30 6. 

X peut etre 6gal a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. 

Le polyester est avantageusement un des polyesters decrits dans le brevet US 6 342 
35 527 dont le contenu est inclus par reference dans la presente demande. Le polyester en 
question repond a la formule (I) ci-dessus dans laqueile 
T20-represente 

O C(0) R 

H3C— (CH2)5— CH— CH2 — CH =CH — (CH^)^— C(0)— O CH2 

C(0) R 

CH5— (CHg)^— CH — CH2 — CH=CH — {CH^)j C(0) — O CH 



CH3 (CH2)5— CH— CH^— CH=CH — (CH2)— C(0)— O- 

O 

-OT1O- repr6sente 



.CH, 
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H3C— (CH2)5— CH— CH2 — CH =CH — (CH2)7— C{0)— O CH2 

O C(0) R 

CH5— (CHg)^— CK— CH— CH=dCH— {CH2)7 C(0)— O CH 

CH3: (CH2)5— CH— CH2— CH=CH — (CH2)^^ — C(0)— O ^"^2 



O — 

Dans ces formules. R represente un groupe alkyle ou alkyl§ne comprenant 5 a 33 
atomes de carbone. 

5 

R represente de preference un alkyle ayant 7 a 17 atomes de carbones ou un alkylene 
ayant de 1 1 a 21 atomes de carbones. 

Le polyester de la composition de Tinvention peut representer de 0,1 a 99,9 % du poids 
10 total de la composition, de preference de 1 a 99 %, mieux de 1 a 80 %, encorernieux de 
1Q a 40%, encore mieux de 15 a 25% encore mieux de 20 a 25 %, et de fagon^'^enerale, 
etre present en une quantite suffisante pour conferer a la composition des proprietes de 
briltance, de stabiiite, de tenue de la couleur dans ie temps, de tenue de la brtllance, de 
confort, de non migration et/ou.de nettete des contours du depot. 

15 

Pateux 

Par "pateux" au sens de la presente invention, on entend un compose gras lipbphile a 
changement d'etat solide/iiquide reversible, presentant a Tetat solide une organisation 
20 cristalline anisotrope, et comportant a la temperature de 23°C une fraction liquid^ et une 
fraction solide. 



Par compose pdteux au sens de Tinvention, on entend un compost ayant une duret6 a 
20**C allant de 0,001 a 0.5 MPa, de preference de 0,002 a 0,4 MPa. 



La durete est mesuree selon une methode de penetration d'une sonde dans un 
echantillon de compose et en particulier a I'aide d'un analyseur de texture (par exemple le 
TA-XT2i de chez Rheo) equipe d'un cylindre en inox de 2 mm de diametre. La mesure de 
durete est effectuee a 20**C au centre de 5 echantillons. Le cylindre est introduit dans 
30 chaque echantillon ^ une pre-vitesse de Imm/s puis a une vitesse de mesure de 0,1 
mm/s, la profondeur de penetration etant de 0,3 mm. La valeur relev6e de la durete est 
celle du pic maximum. 

Ce compose pateux est en outre, a la temperature de 23^*0, sous la forme d'une fraction 
35 . liquide et d'une fraction solide. En d*autres termes, la temperature de fusion 
commengante du compose pateux est inferieure a 23**C. La fraction liquide du compose 
pateux mesuree a 23°C represente 9 a 97% en poids du compose, Cette fraction liquide 
a 23**C represente de preference entre 15 et 85%, de preference encore entre 40 et 85% 
en poids. 

40 
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La fraction liquide en poids du compose pateux a 23''C est 6gale au rapport de Tenthalpie 
de fusion consommee a 23**C sur Tenthalpie de fusion du compose pateux. 

L'enthalple de fusion du compose pateux est I'enthalpie consommee par le compose pour 
5 passer de Tetat solide a I'etat liquide. Le compose pateux est dit a I'etat solide lorsque 
rintegralite de sa masse est sous forme solide cristalline. Le compose pateux est dit a 
r§tat liquide lorsque I'integralite de sa masse est sous forme liquide. 

Uenthalpie de fusion du compose pateux est egale a I'aire sous la courbe du 
10 thermogramme obtenu d I'aide d*un calorimetre a balayage differentiel (D. S. C), tel que 
le calorimetre vendu sous la denomination IVIDSC 2920 par la societe TA instrument, 
avec une montee en temperature de 5 ou 10*^0 par minute, selon la norme ISO 11357- 
3:1999. L'enthalpie de fusion du compose pateux est la quantite d'energie necessaire 
pour faire passer le compost de Tetat solide a i*etat liquide. Elle est exprimee en J/g. 

L*enthalpie de fusion consommee a 23''C est la quantite d'energie absorbee par 
Techantillon pour passer de I'etat solide a Tetat qu'il presente a 23°C constitue d'une 
fraction liquide et d'une fraction solide. 

20 La fraction liquide du compose pateux mesuree a 32°C represente de preference de 30 a 
100% en poids du compose, de preference de 80 a 100%, de preference encore de 90 a 
100% en poids du compose. Lorsque la fraction liquide du compose pateux mesuree a 
32''C est egale a 100%, la temperature de la fin de la plage de fusion du compose 
pateux est inferieure ou egale a 32^*0. 

25 

La fraction liquide du compose pateux mesuree a 32''C est egale au rapport de l'enthalpie 
de fusion consommee a 32*C sur l'enthalpie de fusion du compose pateux. L'enthalpie de 
fusion consommee a 32X est calculee de la m§me fagon que Tenthalpie de fusion 
consommee a 23*C. 

30 

Le compose pateux est de preference choisi parmi les composes synthetiques et les 
composes d'origlne vegetale. Un compose pateux peut etre obtenu par synthese a partir 
de produits de depart d'origine veg6tale. 

35 Le compose pateux est avantageusement choisi parmi 
la lanoline et ses d6riv6s 
les composes silicones polymeres ou non 
les composes fluores polymeres ou non 
- les polymferes vinyliques, notamment: 



40 o les homopolymeres d'olefines 

o les copolymeres d'olefines 

o les homopolymeres et copolymeres de dienes hydrogenes 

o les oligomeres lineaires ou ramifies, homo ou- copolymeres de 

(meth)acrylates d'alkyles ayant de preference un groupement alkyle en 
45 Ce-Cao 

o les oligomeres homo et copolymeres d'esters vinyliques ayant des 

groupements alkyles en Ce-Cao 
o les oligomeres homo et copolymeres de vinylethers ayant des 

groupements alkyles en C8-C30, 

50 



les polyethers liposolubles resultant de la polyeth^rification entre un ou plusieurs diols 
en C2-C100, de pr6ference en C2-C50, 
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les esters, 
et leurs melanges. 

Le compose pSteux est de preference polymere, notamment hydrocarbon^. 

5 

Un compose pateux silicon^ et fluore pr6fere est le polymethyl trifluoropropryl methylalkyi 
dimethylslloxane. fabriqu6 sous la denomination X22-1P88 par SHIN ETSU. ^ 

Lorsque le compose p§teux est un polymere silicone et/ou fluore, la composition 
10 comprend avantageusement un agent compatibilisant tel que les esters a courte chaTne 
comme le neopentanoate d'isodecyle. 

Parmi les polyethers liposolubles, on prefere en particulier les copolymeres d*ethylene- 
oxyde et/ou de propylene-oxyde avec des alkylenes-oxydes a longue chaTne en C6-C30, 

15 de preference encore tels que le rapport ponderal de Tethylene-bxyde et/ou de propylene- 
oxyde avec alkylenes-oxydes dans le copolymere est de 5:95 a 70:30. Dans cette famille, 
on citera notamment les copolymeres tels que les alkylenes-oxydes a longue chaTne sont 
disposes en blocs ayant un poids mol^culaire moyen de 1.000 S 10.000, par exemple un 
copolymere bloc de polyoxyethylene/polydodecyle glycol tel que les ethers de 

20 dodecanediol (22 mol) et de polyethylene glycol (45 OE) commercialises sous la marque 
ELFACOS ST9 par Akzo Nobel. 

"UK*-? 

Parmi les esters, on prefere notamment 

25 - les esters d'un glycerol oligomere, notamment les esters de diglycerol, en particulier 3 
les condensats d'acide adipique et de glycerol, pour lesquels une partie des groupes < 
hydroxyles des glycerols ont reagi avec un melange d'acides gras tels que I'aclde J 
stearique, Tacide caprique, I'acide stearique et Tacide isost6arique et Tacide 12- ; 
hydroxystearique, a Timage notamment de ceux commercialism sous la marque 

30 Softisan 649 par la societe Sasol \ 

- le propionate d'arachidyle commercialise sous la marque Waxenol 801 par Alio, ^ - , ^ 

- les esters de phytosterol, %\:^ 
les triglyc6rides d*acides gras et leurs derives 

les esters de pentaerythritol 
35 - les polyesters non reticules resultant de la polycondensation entre un acide 
dicarboxylique ou un polyacide carboxylique lineaire ou ramifi6 en C4-C50 et un diol 
ou un polyol en C2-C50, 

les esters aliphatiques d'ester resultant de rest^rification d'un ester d'acide 
hydroxycarboxylique aliphatique par un acide carboxylique aliphatique; 

40 Uacide carboxylique aliphatique comprend de 4 a 30 et de preference de 8 a 30 atomes 
de carbone. II est de preference choisi parmi Tacide hexanoTque, I'acide heptanoTque, 
I'acide octanoYque, Tacide §thyl-2 h^xanoique, Tacide nonanoTque, Tacide d^canoTque, 
Tacide und6canoTque, acide dodecanoTque, Tacide tridecanoTque, Tacide 
tetradecanoYque. Tacide pentadecanoYque, I'acide hexad^canoYque. I'acide 

45 h§xyld6canoYque, Tacide heptadecanoYque, Taclde octadecanoYque, Tacide isostearique, 
Tacide nonadecanoYque, I'acide eicosanoYque, Tacide isoarachidique, Tacide 
octyldodecanoYque, Tacide heneicosanoYque, I'acide docosanotque, et leurs melanges. 
L'acide carboxylique aliphatique est de preference ramifid. 

L'ester d'acide hydroxy carboxylique aliphatique est avantageusement issu d'un acide 
50 carboxylique aliphatique hydroxyle comportant de 2 a 40 atomes de carbone, de 
preference de 10 a 34 atomes de carbone et mieux de 12 a 28 atomes de carbone, et de 
1 ^ 20 groupes hydroxyle, de preference de 1 10 groupes hydroxyle et mieux de 1 a 6 
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igroupes hydroxyle. Uester d'acide hydroxy carboxylique aliphatique est choisi parmi : 

a) les esters partiels ou totaux d'acides monocarboxyliques aliphatiques mono 
hydroxyles lineaires, satures ; 

b) les esters partiels ou totaux d'acides monocarboxyliques aliphatiques mono 
5 hydroxyles insatures ; 

c) les esters partiels ou totaux de polyacides carboxyliques aliphatiques mono hydroxyles 
satur§s ; 

d) les esters partiels ou totaux de polyacides carboxyliques aliphatiques poly hydroxyles 
satures ; 

10 e) les esters partiels ou totaux de polyols aliphatiques en C2 a C16 ayant reagi avec un 
mono ou un poly acide carboxylique aliphatique mono ou poly hydroxyle, 
et leurs melanges, 

Les esters aliphatiques d'ester sont avantageusement choisis parmi : 
15 - Tester resultant de la reaction d'esterification de Thuile de ricin hydrogenee avec 
Tacide isostearique dans les proportions 1 pour 1 (1/1) ou monoisostearate d'huile de 
ricin hydrogenee, 

- Tester resultant de la reaction d'esterification de Thuile de ricin hydrogenee avec 
Tacide isostearique dans les proportions 1 pour 2 (1/2) ou le dilsost^arate d'huile de 
20 ricin hydrogenee. 

Tester resultant de la reaction d'est6rification de Thuile de ricin hydrogenee avec 
Tacide isostearique dans les proportions 1 pour 3 (1/3) ou triisostearate d'huile de 
ricin hydrogenee, 
et leurs melanges. 

25 

Parmi les composes pateux d'origine vegetale, on choisira de preference un melange de 
sterols de soja et de pentaerythritol oxyethylene (50E) oxypropylene (5 OP), 
commercialise sous la reference Lanolide par la society VEVY. 
30 . 

Le compost pateux represente de preference 1 a 99%, mieux 1 ^ 60%, mieux 2 a 30% et 
mieux encore 5 a 15% en poids de la composition. 

Formes de la composition 

35 , 

La composition de Tinvention peut se presenter sous la forme de composition solide, 
compactee ou coulee en stick ou en coupelle, pateuse ou liquide. Avantageusement, elle 
se presente sous forme solide, a savoir sous forme dure (ne s'ecoulant pas sous son 
propre poids) notamment coulee ou compactee, par exemple en stick ou en coupelle. 

40 

Etie peut se presenter sous forme de pate, de solide ou de creme. Elle peut etre une 
emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile, un gel anhydre, solide ou souple ou encore 
sous forme de poudre libre ou compactee et meme sous forme biphasique. De 
preference, elle se presente sous forme de composition a phase continue huileuse et 
45 notamment anhydre ; dans ce cas, elle peut contenir une phase aqueuse a un taux 
inferieur a 10 % et mieux inferieur a 5% en poids. 

Colorants 

50 Avantageusement, la composition de Tinvention peut comprendre. en outre, au moins 
une matiere colorante qui peut §tre choisie parmi les colorants solubles ou dispersibles 
dans la composition, les pigments, les nacres et leurs melanges. Les colorants sont de 
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preference des colorants liposolubles, bien que les colorants hydrosolubles puissant etre 
utilises. Cette matiere colorante peut representer de 0,001 a 98 %, de preference de 0,5 
a 85% et mieux de 1 a 60 % du poids total de la composition. 

Pour une composition sous forme de pate ou coulee telle que les rouges a levres ou les . 
produits de maquiilage du corps, on utilise ea general de 0,5 a 50% de mati§re 
colorante, de preference de 2 a 40 % et mieux de 5 ^ 30%, par rapport au poids total de 
la composition. 

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D & C Red 17, le D & C 
Green 6, le p-carotene, Thuile de soja, le brun Soudan, le D & C Yellow 11, le D & C 
Violet 2, le D & C orange 5, le jaune quinoleine, le rocou. lis peuvent representer de 0 a 
20 % du poids de la composition et mieux de 0,1 a 6 %. Les colorants hydrosolubles sont 
notamment le Jus de betterave, le bleu de methylene et peuvent representer de 0,1 a 6 % 
en poids de la composition (si presents), 

De preference, la composition de invention, comprend une phase particulaire 
avantageusement coloree pouvant repr6senter de 0,001 a 50 % du poids total de la 
composition, de preference de 0,01 a 40 % et mieux de 0,05 a 30 %, et qui peut 
comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utilises 
dans les compositions cosmetiques. 

Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales ou 
organiques, insolubles dans la phase grasse liquide, destinees a colorer et/ou opacifier la 
composition. Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, 
min6rales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. Par nacres, il faut comprendre 
des particules irisees. notamment produites par certains mollusques dans leur coquille 
ou bien synthetisees. Ces charges et nacres servent notamment a modifier la texture de 
la composition. 

Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0,05 a 30 %* (si 
presents) du poids de la composition finale, et de pr6f6rence a raison de 2 a^20 %, 
Comme pigments min^raux utilisables dans I'invention, on peut citer les oxydes de titane, 
de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome et le bleu 
ferrique. Parmi les pigments organiques utilisables dans Tinvention. on peut citer le noir 
de carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium (D & C Red N**?), aluminium. 

Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0.001 a 20 % (si 
pr6sentes) du poids total de la composition, de preference un taux de Tordre de 1 a 
15%. Parmi les nacres utilisables dans I'invention, on peut citer le mica recouvert 
d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que 
le mica titane colore, les pigments goniochromatiques et par exemple les pigments 
multicouches interf6rentiels. 

Les charges peuvent etre presentes a raison de 0,001 a 35 % (si pr6sentes) du poids 
total de la composition, de preference 0,5 a 15 %. On peut notamment citer le talc, le 
mica, le kaolin, les poudres de Nylon® (Orgasol notamment) et de polyethylene, les 
poudres de polyt6trafluoroethylene (Teflon®), I'amidon, le nitrure de bore, des 
microspheres de copolym^res telles que TExpancel® (Nobel Industrie), le Polytrap® 
(Dow Corning), le Polypore® L 200 (Chemdal Corporation) et les microbilles de resine de 
silicone (Tospearl ® de Toshiba, par exemple). la sillice. 
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La composition selon invention peut contenir au moins un compose non aqueux 
additionnel choisi parmi les huiles, les cires et leurs melanges. 

CIres 

5 

En particulier, la composition peut contenir au moins une cire. 

Par "cire" au sens de la presente invention, on entend un compose gras lipophile, solide 
a temperature ambiante (25**C), a changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une 

10 temp6rature de fusion superieure ^ 30°C pouvant aller jusqu'a 200° C, une duret6 
superieure a 0,5 MPa. et presentant a Tetat solide une organisation cristalline anisotrope. 
En portant la cire a sa temperature de fusion, il est possible de la rendre miscible aux 
huiles et de former un melange homogene microscopiquement, mais en ramenant la 
temperature du melange a la temperature ambiante, on obtient une recristallisation de ia 

15 cire dans les huiles du melange. 

La durete peut etre mesuree par la methode dite "du fil a couper le beurre", qui consiste 
a couper un baton de rouge a levres de 12,7 mm et a mesurer la durete a 20''C, au 
moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe Indelco-Chatillon se deplagant a une 
20 Vitesse de 100 mm/minute. Elle est exprimee comme la force de cisaillement (exprimee 
en gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode 
la durete d'une composition en stick selon invention va notamment de 50 a 300 g, de 
preference de 100 ^ 250 g et par exemple de 150 a 230 g. 

25 Les cires utilisables dans Tinvention sont des composes solides a temperature ambiante, 
destines a structurer la composition en particulier sous forme de stick ; elles peuvent etre 
hydrocarbonees, fluorees et/ou siliconees et etre d'origine vegetale, minerale, animate 
et/ou synthetique. En particulier. elles presentent une temperature de fusion superieure a 
40**C et mieux superieure a 45''C. 

30 

Comme cire utilisable dans I'invention, on peut citer celles generalement utilisees dans le 
domaine cosmetique : elles sont notamment d'origine naturelle comme la cire d'abeilles, 
la cire de Carnauba, de Candelilla, d'Ouricoury, du Japon, de fibres de lidge ou de canne 
a Sucre, de riz, de Montan, la paraffine, les cires de lignite ou microcristalline, la ceresine 

35 ou Tozokerite, les huiles hydrogenees comme I'huile de jojoba ; les cires synthetiques 
comme les cires de polyethylene issues de la polymerisation ou copolymerisation de 
Tethylene de masse moleculaire en poids comprise entre 400 et 800 et leurs melanges, 
les cires de Fischer-Tropsch ou encore des esters d'acides gras comme I'octacosanyl 
stearate, les glycerides concrets ^ 40**C et mieux k 45**C. les cires de silicones comme 

40 les alkyi- ou alkoxydimethicones ayant une chaine alkyle ou alcoxy de 10 a 45 atomes de 
carbone, les esters de poly(di)methylsiloxane solide a 40''C dont la chame ester 
comporte au moins 10 atomes de carbone ; et leurs melanges. 

La nature et la quantite des cires sont fonction des proprietes mecaniques et des 
45 textures recherchees. A titre indicatif, la cire peut representer de 0,01 a 50 %, de 
preference de 2 a 40 %, et mieux de 5 d 30 % du poids total de la composition. 



Huiles 

50 

Par «huile» on entend un corps gras liquide a temperature ambiante et pression 
atmospherique. 
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Les huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees et/ou siliconees et/ou fluorees. Ces 
huiles peuvent etre d'origine animale, vegetale, minerale ou synth6tique. 

5 "Par huile hydrocarbonee", on entend une huile comportant principalement des atomes 
de carbone et d'hydrogene et eventuellement une ou plusieurs fonctions choisies parmi 
les fonctions hydroxyle. ester, ether, carboxylique. A titre d'exemple d'huile utilisable dans 
rinvention. on peut citer : 

- les huiles hydrocarbon6es d'origine animale telles que le perhydrosqualene ; 

10 - les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'acides gras 
de 4 a 24 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoYque ou 
octanoTque ou encore les huiles de toumesol, de maYs, de soja, de courge, de pepins de 
raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat, les 
triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe 

15 Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Migiyol 810, 812 et 818 par 
la societe Dynamit Nobel, Thuile de jojoba, de beurre de karite ; 

- les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine min6rale ou synthetique tels que les 
huiles de paraffine et leurs d6riv6s, la vaseline, les polydecenes, le polyisobutene 
hydrogene tel que le Parieam ; 

20 - les esters et les ethers de synthese notamment d'acides gras comme les huiles de 
formule R1COOR2 dans laquelle Ri repr6sente le reste d'un acide gras superieur 
comportant de 1 a 40 atomes de carbone et R2 represente une chaTne hydrocarbonee 
cbntenant de 1 a 40 atomes de carbone avec Ri + R2 > 10 comme par exemple Thuiie de 
Purcellin, Tisononanoate disononyle, le myristate disopropyle, le palmitate d'ethyl 2- 

25 hexyle, le st6arate d'octyl 2-dodecyle, Terucate d'octyl 2-dodecyle, I'isostearate 
d'isostearyle ; les esters hydroxyles comme risost6aryl lactate. I'octyl hydroxy stearate, 
I'hydroxy st6arate d'octyl dodecyle. le diisostearyl malate, le citrate de triisocetyle, des 
heptanoates, octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters de polyol comme le 
dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentyl glycol, le diisononanoate 

30 de diethylene glycol ; et les esters du penta6rythritol comme le tetra-isostearate de 
pentaerythrytyle ; 

- des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme Toctyl dod§cafeol, le 2- 
butyioctanoi. le 2-hexyl decanol. le 2-undecyl pentad6canol, I'alcool oleique ; 

- les huiles fluorees eventuellement partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees ; 

35 - les huiles siliconees comme les polydimethylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non, 
lineaires ou cycliques ; les polydimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle, 
alcoxy ou phenyle, pendant ou en bout de chaTne siliconee, groupements ayant de 2 a 24 
atomes de carbone ; les silicones phenylSes comme les phenyl trim6thicones. les phenyl 
dim6thicones, les ph6nyl trim§thylsiloxy diphenyl siloxanes, les diphenyl dimethicones, 

40 . les diphenyl methyldiph6nyl trisiloxanes, les 2-phenyl ethyl trim6thyl-siloxysilicates, 

- leurs melanges. 

Les huiles additionnelles peuvent representer de 0 a 90 % du poids total de la 
composition, de preference de 0.05 a 60 % et mieux de 10 a 55 %. 

45 

Additifs 

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise 
dans le domaine concerne, tel que Teau, des antioxydants, des conservateurs, des 
50 neutralisants. des gelifiants lipophiles ou de corps gras liquides, des g6lifiants de phase 
aqueuse, des dispersants, des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Ces additifs, a 
rexception de I'eau qui peut representer de 0 ^ 70 % et par exemple de 1 d 50 %.et 
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mieux ce 1 ^ 10 % du poids total de la composition, peuvent etre presents dans la 
composition a raison de 0 a 20% du poids total de la composition et mieux de 0 a 10%. 

La composition selon rinvention peut se presenter sous la forme d'une composition, 
5 Goloree pu non, sous forme d'une composition de protection solaire ou de demaquillage 
ou encore sous forme d'une composition hygienique. Elle contieht notamment des actifs 
cosm6tiques. Elle peut alors §tre utillsee comme base de soin ou de traitement pour la 
peau comme les mains ou le visage ou pour ies levres (baumes a levres, protegeant les 
levres du froid et/ou du soleil et/ou du vent) ou encore comme deodorant. Comme actif 
10 cosmettque utilisable dans {'invention, on peut citer les vitamines A, E, C, B3, les 
provitamines comme le D-panthenol, les actifs apaisants comme Ta-bisaboiol, i'aloe vera, 
rallantoTne, les extraits de plantes ou les huiles essentielles, les agents protecteurs ou 
restructurants comme les ceramides, les actifs fraicheur comme le menthol et ses 
derives, ies emollients (beurre de cacao, dimethicone), les hydratants (arginine PCA). les 
15 actifs antirides, les acides gras essentiels, et leurs melanges. 

La composition de rinvention peut egalement se presenter sous la forme d'un prodult de 
maquillage de la peau, en particulier du visage comme un fond de teint, un blush, un fard 
comme un produit de tatouage semi-permanent ou de maquillage des levres comme un 
20 rouge ou un brillant a levres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de 
traitement, un produit de maquillage des phaneres comme par exemple un vernis a 
ongles, un mascara, un eyeliner, un produit de coloration ou de soin des cheveux. 

Bien entendu la composition de rinvention doit §tre cosmetiquement acceptable, a savoir 
25 non toxique et susceptible d'§tre appliqu6e sur la peau. les phaneres ou les levres d'etres 
humains. 

La composition selon invention peut etre fabriquee par les proc6d6s connus, 
generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. 

30 

L'invention a encore pour objet I'utilisation (i) d'au moins un polyester resultant de 
resterification d'au moins un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle{s) par un 
acide monocarboxylique aliphatique et par un acide dicarboxylique aliphatique, et (ii) d'au 
moins un compose pateux ayant une durete a 25°C comprise entre 0,001 a 0,5 MPa, de 

35 preference de 0,002 a 0.4 MPa, et dont la fraction liquide a 23°C est comprise entre 9 et 
97% en poids. de preference entre 15 et 85%, de pr6f6rence encore entre 40 et 85% en 
poids, dans une composition pour conferer a un film de ladite composition des proprietes 
de brillance, de contort, de tenue de la couleur dans le temps, de tenue de la briltance 
dans le temps lorsqu'il est color6, de non migration, de bon etalement et/ou de glissant ^ 

40 rapplication, pour limiter rexsudation et/ou pour ameliorer la nettete des contours du film, 
et/ou pour augmenter rintensite de la couleur du film lorsqu'il est colore. 

Uinvention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les quantites sont 
donnees en pourcentage massique. 

45 

Exemple 1 : Rouoe a levres 

Ester d'huile de ricin, d'acide succinique et d'acide isostearique 
50 (commercialise sous la reference Zenigloss par Zenitech) 22 
Ethers de dod6canediol (22 mols) et de polyethylene glycol (45 OE) 
(commercialise sous la reference ELFACOS ST9 par Akzo Nobel) 1 1 
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Triglyceride d'acide 2-decyl-tetrad6canoYque 20 

Polyisobutene hydrogene 10 

Malate de di-isost^aryle 1 1 

Polybutylene 2,5 

5 Stearate d'octacosanyle 5 
Melange de triglycerides 

d'acides laurique, myristique, palmittque, stearique (50/20/10/10) 2 

' Cire de polyethylene 5 

Hectorite (modifiee par le chlorure de di-stearyl di-methyl ammonium) 3 

10 Pigments qs 

Conservateur qs 

Parfum qs 



15 - La phase huileuse est r^alisee en m^langeant le conservateur, toutes les huiles ainsi 
que le pateux (ethers de dodecanediol (22 mcls) et de polyethylene glycol(45 OE)). 

- Puis rhectorite est broyee dans la phase huileuse a la tricylindre. 

- Les pigments sont ensuite broy6s dans le melange hectorite et phase huileuse. 

- On ajoute le melange obtenu dans un poelon avec les cires et on chauffe a 105**C 
20 pendant deux heures en homogeneisant a Taide d'un appareil Raynerie. 

- On ajoute enfin le parfum. on homogeneise 5 minutes puis on coule le melange dans 
un moule a 42°C qui est place a -20°C pendant 30 minutes. Puis on pro^ede au 
d§mouiage des sticks. • 

25 La formula ci-dessus presente une bonne tenue de la brillance a 1 heure et ne migre pas 
a 1 heure. Elle possede en outre de bonnes proprietes en terme d'application (glissant), 
de confort, de brillance (^ Tapplication et dans ie temps) et de tenue de la couleur apres 
epreuve. 

30 Exemple 2: Rouge a levres . ^ 

Ester d'huile de ricin, d'acide succinique et d'acide isost6arique - : 

(commercialism sous la reference Z6nigloss par Zenitech) 24 ^ '-^^ 

Bis-<liglyceryl polyacyladipate-2 ' . 

35 (commercialise sous la reference Softisan 649 par Sasol) .12 

Huilde sesame 36,1 
Cire d'abeille polyglycerolee (Cera Bellina commercialis6e par 

Koster Keunen) ' 4,2 
Cire microcristalline . , -|o,5 

40 Hectorite (modifi6e par le chlorure de di-stearyl di-methyl ammonium) 0,6 

Pigments qs 

Conservateur qs 

Parfum qs 



45 



La formule ci-dessus possede de bonnes propriet6s en terme d'applicatlon (glissant), de 
confort, de brillance (§ Tapplication et dans le temps). 
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REVENDICATIONS 

1 Composition cosm^tique contenant 1) au moins un polyester resultant de l'est§rification 
d'au moins un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyl6(s) a) par un acide 
5 monocarboxylique aliphatique et b) par un acide dicarboxylique aliphatique, et ii) un 
compose p§teux. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce ledit polyester est obtenu par 

a) I'est^rification par un acide monocarboxylique aliphatique d'une partie des fonctions 
10 hydroxyles d'un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s). puis par 

b) resterification par un acide dicarboxylique des fonctions hydroxyles restantes dudit 
triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) est§rifie par ledit acide 
monocartx>xylique aliphatique. 

15 3. Composition selon I'une des revendications pr^cedentes. caracterisee en ce que le 
triglyceride d'acide(s) cart)oxylique(s) hydroxyle(s) est choisi panni les triglycerides 
d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyl6(s) tels que ledit ou lesdits acides hydroxyles 
comprennent de 6 ^ 40 atomes de carbone, de preference de 10 a 34 atomes de 
carbone et mieux de 12 i 28 atomes de carbone, de preference de 16 a 20 atomes de 

20 carbone, de preference 18 atomes de carbone. 

4. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en 
ce que le triglyceride d'acide{s) carboxylique(s) hydro)q^e(s) est choisI panmi les 
triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) tels que: 
25 I) les acides monocarboxyliques aliphatiques mono hydroxyles Iin6aires satures de 
formule : 

(1) CH3-(CH2)x-CH-(CH2)y-COOH avec3<x + y<37 
OH 

30 ou(2) HO-CH2-(CH2)x-COOH avec4<x<38; 

ii) les acides monocarboxyliques aliphatiques mono hydroxyles ramifies satures de 
formule : 

(3) CH3-CH -(CH2)x-CH-(CH2VCOOH avec 1 < x + y < 35 

I I 
35 CH3 OH 

Ou (3') I'acide 2-ethyl 3-hydroxy caprylique de formule : 

CH3-(CH2)4-CH-CH-COOH ; 

40 OH CH2CH3 

iii) les acides monocarboxyliques aliphatiques mono hydroxyles insatures de fomnule : 

(4) CH3-(CH2VCH-(CH2)y-CH = CH-(CH2)j-GOOH avec 1:Sx + y + z:S35 

45 OH 

ou (5) CH3-{CH2)x-CH = CH-{CH2)y-CH-(CH2)z-COOH avec 1 < x + y + z < 35 

OH 

ou (6) HOCH2-(CH2)x-CH = CH-{CH2)y-COOH avec 2 ^ x + y 5 36 ; 
50 iv) les acides monocarboxyliques aliphatiques poly hydroxyles satures de formule : 
(7) CH3-(CH2)x-CH-{CH2)y-CH-(CH2)z-COOH avec 2sx + y + z<36; 
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OH OH 

et les acides monocarboxyliques aliphatiques poly hydroxyles insatures correspondants. 

v) les polyacides aliphatiques mono hydroxyles satures de formula : 
(8) HOOC-(CH2)x-CH-(CH2)irCOOH avec 3 < x + y < 37 ; 

OH 

et les polyacides aliphatiques mono hydroxyles insatures correspondants, 

vi) les polyacides aliphatiques poly hydroxyl6s satures ou insatures; 

et leurs melanges. 



5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en 
ce que le triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) est choisi parmi les 

1 5 triglycerides d'ac!de(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) tels que: 

- I'acide 12-hydroxy st6arique ; Facide a-hydroxy octadecanoTque; Tacide hydroxy 14- 
eicosenoTque; 

- racide leucinique ou Tacide 2-ethyl 3-hydroxy caprylique ; 

- Tacide ricinoleTque ; 

20 - I'acide 3-hydroxy 4-hexanoYque ou I'acide oxynervonique ; 

- racide 16-hydroxy 6-hexadecenoTque ; 

- racide 9, 10-dihydroxy octadecanoTque, I'acide 9, 12-dihydroxy octadecanoYqtf^l, Tacide 
aleuritique, Tacide 9, 10, 12-trihydroxy octadecanoTque, Tacide hexahydroxy octa- 
decanoTque ou I'acide octahydroxy octadecanoTque ; 

25 et leurs melanges. 

6. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
trigiyceride est le triglyceride de I'acide ricinoleique 

30 7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en 
ce que resterification dudit triglyceride d*acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) est 
effectuee avec un actde monocarboxylique aliphatique comprenant de 6 a 40 atomes de 
carbones, de preference de 10 a 34 atomes de carbone et mieux de 12 a 28 atomes de 
carbone, de preference de 16 a 20 atomes de carbone, de preference 18 atomes de 

35 carbone. 

8. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que I'acide 
monocarboxylique aliphatique est un acide gras aliphatique sature ou insature. 

40 9. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que Tacide gras est 
. racide isostearique. 

10. Composition Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que racide dicarboxylique aliphatique comprend de 1 a 10 atomes de carbones, de 

45 preference de 1^6 atomes de carbone. 

11. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que I'acide 
dicarboxylique aliphatique correspond e la formule HOOC-(CH2)n-COOH telle que n=1 a 
4. 



50 



12. Composition selon la revendication pr6cedehte, caracterisee en ce que Tacide 
dicarboxylique aliphatique est I'acide succinique, tel que n = 2. 
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13. Composition selon la revendication 1. caraoterisee en ce que le polyester repond a 



dans laquelle T2 OH repr^sente un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyl6(s) 
comprenant une seule fonction hydroxyie libra. 

OH-T1-OH repr§sente un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) comprenant 
deux fonctions iiydroxyles libres. 

HOOC-D-COOH represente ledit acide dicarboxylique, et 

x est compris entre 1 et 50. de pr6f6rence entre 1 et 10, de preference encore entre 2 et 
6. 

14 Composition selon la revendication 13. caraoterisee en ce que T2-OH represente un 
triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyl6(s). ledit tryglyceride 6tant esterifie par 
deux molecules d'un acide monocarboxylique aliphatique. 

15 Composition selon la revendication 13. caraoterisee en ce que HO-T1-OH represente 
un triglyceride d'acide(s) carboxylique{s) hydroxyie(s). ledit tryglyceride etant est6rifi§ par 
une molecule d 'un acide monocartaoxylique aliphatique. 

16. Composition selon la revendication 13, caraoterisee en ce que le polyester repond a 
la fomiule (I) dans laquelle 
T2O represente 



formule 



T20-(OC-D-CO-0-Ti-0)x-OC-D-CO-OT2 



(I) 



O C(0) R 



H3C-(CH2)5 



CH— CH2 — CH =CH— (CH2)7 



C(0) — O CH2 



O 



C(0) 



R 



CH5— (CH2)r- 



CH3 



(CH2)5 



CH— CH— CH=CH— (CH2)7 C{0)— O CH 

-CH— CH2— CH=CH— (CH2)— C(0)— O 



O — 



T1O represente 
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13. Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce que le polyester repond a la 
formule 



T20-(OC-D-CO-0-T,-0)x-OC-D-CO-OT2 



(I) 



10 



15 



20 



25 



30 



dans laquelle T2-O- provient du compose T2-OH qui represente un triglyceride d'acide(s) 
'carboxylique(s) hydroxyle(s) comprenant une seule fonction hydroxyle libre. 

-O-T^-O- provient du compose HO-T1-OH qui represente un triglyceride d'acide(s) 
carboxylique(s) hydroxyle(s) comprenant deux fonctions hydroxyles libres. 

-OC-D-CO- provient du compose HOOC-D-COOH qui represente ledit acide 
dicarboxylique, et : 

x est compris entre 1 et 50, de preference entre 1 et 10, de preference encore entre 2 et 
6. 

14. Composition selon la revendication 13, caracterisee en ce que T2-OH represente un 
triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s), ledit tryglyceride etant esterifie par 
deux molecules d'un acide monocarboxylique aliphatique. 

15. Composition selon la revendication 13, caracterisee en ce que HO-T1-OH represente 
un triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s), ledit tryglyceride etant esterifie par 
une molecule d 'un acide monocarboxylique aliphatique. 

16. Composition selon la revendication 13, caracterisee en ce que le polyester repond a 
la formule (I) dans laquelle 

T2O represente 

O C(0) R 



H3C-(CH2)5— CH— CH2 ~CH =CH— (CH^)^— C(0)— 
O C(0) R 



CH5 — (CH2)^ CH— CH^ 



-OH: 



: CH— (CH^)^ C(0) O- 



CH. 



(CH2)5— CH— CH^— CH=:CH — (CH^)^ — C(0)- 
O 



-CH. 



CH 
CK 



O-T1-O represente 



1er depot 



17 . 



H3C— (CHs)^— CH— CH2 — CH =CH— {CH2)7— C(0)— O CH^ 

O C(0) R 

CH5— (CH2)g— CH— CH— CH=dCH— (CH2)7 C(0) 

CH3 (CH2)5— CH— CH2— CH=CH — (CH2)— C(0) 

O— 

dans lesquelles R represente un groupe alkyle ou alkyl^ne comprenant 5 a 33 atomes de 
carbone, 

5 

17. Composition selon la revendication prec6dente, caract6ris6e en ce que R represente 
un alkyle ayant 7 a 17 atomes de carbones, 

18. Composition selon la revendication 16, caracterisee en ce que R represente un 
10 alkylene ayant de 1 1 a 21 atomes de carbones. 

19. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
polyester est liquide a temperature ambiante. 

16 20. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
polyester presente une viscosite superieure a 500 cP (50 Pa.s) a 20**C, de preference 
allant de 900 a 10 000 cP (90 a 1 000 Pa.s) et mieux de 950 a 5 000 cP (95 a 500 Pa.s) 
et/ou un indice de refraction > 1 ,48. 

21. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce.que le 
polyester est present en une quantite suffisante pour conferer a la composition des 
proprietes de non gras, de glissant, de brillance, de stabilite, de tenue de la couleur dans 
le temps, de tenue de la brillance dans le temps, de confort. de non migration et/ou de 
nettete des contours du depflt de ladite composition. 

22. Composition selon Tune des revendications prec6dentes. caract§ris6e en ce que le 
polyester est present en une quantite allant de 10 a 40 %, de preference de 15 ^ 25 % et 
mieux de 20 a 25 % du poids total de la composition. 

30 23. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
compose pateux a une durete a 20'*C comprise entre 0,001 a 0,5 MPa, de preference de 
0,002 a 0,4 MPa. 

24. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
35 compose pateux a une fraction liquide a 23**C comprise entre 9 et 97% en poids, de 

preference entre 15 et 85%, de preference encore entre 40 et 85% en poids. 

25. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
compose pateux a une fraction liquide a 32''C comprise entre 30 et 100% en poids. de 

40 preference entre 80 et 100%, de preference encore entre 90 et 100% en poids. 




20 



25 
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26. Composition selbn I'une des revendications prec6dentes, caracterisee en ce que le 
compose pateux est choisi parmi 

- les composes silicones polym6res ou non, 

- les composes fluores polymeres ou non, 
5 - les polymeres vinyliques, notamment: 



• les homopolym^res d'ol6fines 

• les copolymeres d*olefines 

o les homopolymeres et copolymeres de dienes hydrogenes 

• les oligomeres lineaires ou ramifies, homo ou copolymeres de 
10 (meth)acrylates d'alkyles ayant de preference un groupement alkyie en 

• les oligomeres homo et copolymeres d 'esters vinyliques ayant des 
groupements alkyles en Ce-Cao 

• les oligomeres homo et copolymeres de vinyl6thers ayant des 
15 groupements alkyles en Qs-Cao, 



- les polyethers liposolubles resultant de la polyetherification entre un ou plusieurs diols 
en C2-C100, de preference en C2-C50, 

les esters, 
20 et leurs melanges. 

27. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
compose pateux est hydrocarbon6. 

25 28. Composition selon la revendication 26, caracterisee en ce que le compose pdteux est 
le polymethyl trifluoropropryl methylalkyi dimethylsiloxane. 

29. Composition selon la revendication 26, caracterisee en ce que le polyether 
liposoluble est choisi parmi les copolymeres d'ethylene-oxyde et/ou de propylene-oxyde 

30 avec des alkylenes oxydes a longue chaTne en C6-C30, de preference encore tels que le 
rapport ponderal de Tethylene-oxyde et/ou de propylene-oxyde aux alkyl6nes-oxydes 
dans le copolymere est de 5:95 a 70:30. 

30. Composition selon la revendication 29, caracterisee en ce que le poly6ther 
35 liposoluble est un copolymere bloc de polyoxyethylene/polydodecyle glycol. 

31. Composition selon la revendication 26, caracterisee en ce que les esters sont choisis 
parmi 

- les esters d'un glycerol oligomere, notamment les esters de diglycerol, en particulier 
40 les condensats d'acide adipique et de glycerol, pour lesquels une partie des groupes 

hydroxyles des glycerols ont reagi avec un melange d'acides gras tels que I'acide 
stearique, racide caprique, Tacide st^arique et I'acide isostdarique et I'acide 12- 
hydroxystearique, 

- le propionate d'arachidyle, 
45 - les esters de phytosterol, 

- les triglycerides d'acides gras et leurs derives, 
les esters de penta§rythritol, 

les polyesters non reticules resultant de la polycondensation entre un acide 
dicarboxylique ou un polyacide carboxyiique lineaire ou ramifie en C4-C50 et un diol 
50 ou un polyol en C2-C50. et 

- les esters aliphatiques d'ester resultant de resterification d'un ester d'acide 
hydroxycarboxylique aliphatique par un acide carboxyiique aliphatique. 
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- et leurs melanges. 

32, Composition selon I'une des revendications precedentes, se pr6sentant sous forme 
de produit de maquillage du corps, d'un rouge ou brillant a levres, d'un mascara, d'un 

5 vernis a ongles, d'un produit de coloration ou de soin des cheveux, d*un deodorant. 

33. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracteris6e en ce qu'elle 
se presente sous forme coulee ou compactee. , - 

10 34. Composition selon Tune des revendications precedentes. caract6ris6e en ce qu'elle 
se presente sous forme d*un rouge levres. 

35. Utilisation (i) d*au moins un polyester resultant de resterification d'au moins un 
triglyceride d'acide(s) carboxylique(s) hydroxyle(s) par au moins un acide 
16 monocarboxylique aliphatique et par un acide dicarboxyiique aliphatique, et (ii) d'au 
moins un compose p§teux ayant une durete a 25^C comprise entre 0,001 a 0,5 MPa, de 
preference de 0,002 a 0,4 MPa, et dont la fraction liquide a 23°C est comprise entre 9 et 
97% en poids, de preference entre 15 et 85%, de preference encore entre 40 et 85% en 
poids . 

20 dans une composition 

pour conferer a un film de ladite composition des proprietes de non gras, de brillance, de 
confort, de tenue de la couleur dans le temps, de tenue de la brillance dans le temps, de 
non migration, de bon etalement et/ou de glissant a I'application, de confort, de non 
migration, de nettet§ des contours dudit film, d'intensite de la couleur, et/ou pour limiter 

25 Texsudation. 
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